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WO 01/49758 



PCT/CAOO/01588 



ELASTOMERES FLUORES A FAIBLE T g A BASE DE FLUORURE DE 
VINYLIDENE ET NE CONTENANT NI DU 
TETRAFLUOROETHYLENE, NI DE GROUPEMENT SILOXANE 

DOMAINE TECHNIQUE 

La presente invention concerne la synthese de nouveaux elastomeres 
fluores presentant de tres basses temperatures de transition vitreuse (T & ), une 
bonne resistance aux bases, au petrole et aux carburants, de meme que de 
bonnes proprietes de mise en oeuvre. Lcs elastomeres de l'invention 
contiennent, a titre d'exemple non limitatif, (i) de 50 a 90 % en moles de 
fluorure de vinylidene (ci-apres "VDF") et de 10 a 50 % en moles de 
perfluoromethyl vinyl ether (ci-apres "PMVE") ou (ii) de 55 a 98 % en moles 
de VDF et de 2 a 45 % de perfluoropropyl vinyl ether (ci-apres "PPVE") et 
eventuellement d'autres alcenes fluores, autant dans le cas de (i) que de (ii). 
L'invention concerne aussi un procede de preparation de ces elastomeres par 
copolymerisation radicalaire des comonomeres en presence de differents 
amorceurs organiques conventionnels, tels que les peroxydes, les peresters, 
les diazoiques ou les peroxypivalates d'alkyle. 
ART ANTERIEUR 

Les elastomeres fluores presentent une combinaison unique de 
proprietes extremement avantageuses. Parmi celles-ci ? on peut citer leur 
resistance thermique, a Toxydation, aux rayons ultraviolets (UV), a la 
degradation due au vieillissement, aux agents chimiques corrosifs et aux 
carburants. lis possedent en outre une faible tension de surface ainsi qu'une 
faible constante dielectrique, et resistent a Tabsorption d'eau. Toutes ces 
proprietes en font un materiau de choix dans diverses applications de hautes 
technologies, tels que les joints d'etancheite dans le domaine de 
Taeronautique, les semi-conducteurs dans la microelectronique, les durites, 
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tuyaux, corps de pompes et diaphragmes dans les industries chimique, 
automobile et petroliere, etc. 

Cependant, les elastomeres a base de fluorure de vinylidene (VDF 
ou W 2 ) sont peu nombreux. Meme si les elastomeres commerciaux tels que 
5 Kel F®(VDF / chlorotrifluoroethylene) et Fluorel®, Dai-El®, FKM®, 
Technoflon®, Viton®A ou Viton®B (VDF / HFP / TFE ou VDF / HFP) 
presentent de bonnes resistances chimique et thermique, leurs temperatures de 
transition vitreuse (Tg) ne sont pas assez basses. Les T g des produits 
commerciaux precites varient generalement entre -10 et -20 °C La plus 

10 faible valeur trouvee dans la litterature est celle du Viton®B, soit une T g de - 
26 °C, ce qui est surprenant puisque le fabricant annonce une T g variant entre 
-5 et -15 °C pour ce produit. Pour concurrencer ces elastomeres, la 
compagnie Ausimont a propose un copolymere VDF / F 2 C=CFCF 3 
(Technoflon®) resistant aux flammes et a l'oxydation mais n'ayant pas une T g 

is inferieure a -26 °C et dont le comonomere est difficile d'acces. 

DuPont a suggere une nouvelle generation d'elastomeres a base de 
perfluoroalkyl vinyl ether (PAVE) resistants a basses temperatures. Ainsi, 
des copolymeres ont ete produits, tels que le copolymere de 
tetrafluoroethylene (TFE) / perfluoromethy! vinyl ether (PMVE) (Kalrez®), 

20 dont les T g ne descendent pas en de<?a de -15 °C, les TFE / PMVE decrits 
dans EP 0 077 998, dont les T g sont de -9 °C, ou les 
TFE / perfluoroalkylvinylether (PAVE) decrits dans US 4.948.853. Mais ce 
sont surtout les terpolymeres qui presentent des T g encore plus basses. Parmi 
eux, on note le terpolymere TFE / ethylene / PMVE dont la T g est de -17 °C, 

25 ou le terpolymere TFE / VDF / PAVE (decrit dans EP 0 131 308), et surtout 
le terpolymere TFE / VDF / PMVE (Viton GLT®) dont la T g est de -33 °C. 
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Cependant, la T g augmente avec le pourcentage de TFE dans le 
polymere, conduisant a de moins bonnes proprietes de mise en oeuvre. Ceci a 
aussi ete remarque dans EP 0 13 1 308 qui decrit la synthese de TFE / PAVE / 
VDF, meme si les elastomeres, qui sont utilises comme joints toriques, 
presentent de tres bonnes resistances aux solvants polaires (voir egalement EP 
0 618 241, JP-A-3066714 Chem. Abstr., 1 15:73436 z). 

La terpolymerisation du TFE avec le PMVE et le 
F 2 C=CF[OCF 2 CF(CF 3 )] n OC 3 F 7 (Polym. J., 1985, 17, 253) a conduit a des 
elastomeres dont les T g (de -9 a -76 °C) dependent de la valeur du nombre n 
de motifs HFPO et du pourcentage des deux comonomeres oxygenes. 

L'art anterieur suggere done qu'il faut revenir a des copolymeres a 
base de VDF si l'on espere atteindre des T g satisfaisantes. 

Dans le rapport NASA intitule: Development of Vulcanizable 
Elastomers Suitable for Use in Contact with Liquid Oxygen. P.D. Schuman 
et E.C. Strump. Third Annual Summary Report, Contract no. NAS8-5352, 
George C. Marshall Space Flight Center, NASA. Peninsular ChemReasearch 
Inc. (June 8, 1966). p. 33, on suggere la copolymerisation du VDF avec un 
perfluoroalkyl vinyl ether de formule F 2 C=CFOR F (R F =CF 3 , C 2 F 5 et C 3 F 7 ) 
amorcee par l'azobisisobutyronitrile (AIBN) a tres hautes pressions (environ 1 
000 atm), laquelle conduit a des elastomeres fluores ayant une T g de -20 a 
-25 °C (pour un elastomere contenant 43 % de F 2 C=CFOC 2 F 5 ) et une T g de - 
31 °C (avec 31 % de F 2 C=CFOC 3 F 7 dans le copolymere). Pour une 
composition du copolymere en VDF / PMVE d'environ 50 / 50 qui necessite 
de fortes quantites initiales de PMVE (procede realise en continu), des valeurs 
tres approximatives de T g variant de -32 a -38 °C ont ete trouvees. Le 
procede menant a l'obtention du copolymere est cependant difficile a mettre 
en ceuvre et dangereux en raison des tres hautes pressions requises. On notera 
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aussi que dans ce rapport, aucun resultat de caracterisation (aucune preuve, p. 
ex. RMN) sur la composition exacte du copolymere VDF / PMVE n'est 
donne, et que les peroxydes ne sont pas indiques conune amorceur. Les 
copoiymeres VDF / PMVE publies pas la NASA n'ont pas ete caracterises par 
RMN du 19 F et les pourcentages annonces des deux comonomeres sont done 
tres hypothetiques. De plus, un seul copolymere a ete realise a une pression 
tres elevee (plus de 1 000 atm) et a partir d'AIBN comme amorceur. 

US 4.418.186 decrit la copolymerisation en emulsion du VDF avec 
Tether perfluorovinylique F 2 C=CFOR F oil Rf represente le groupement 
CF 2 CF(CF 3 )OC 3 F 7 , qui produit des elastomeres ayant une T g variant entre -29 
et -36 °C. Le fait d'introduire un second pont ether ameliore la souplesse du 
copolymere et fait chuter la valeur de la T g . Cependant, le prix du 
perfluoroalkyl vinyl ether utilise est relativement eleve. 

EP 0 077 998 decrit la copolymerisation en solution (dans le 
C1CF 2 CFC1 2 ) du VDF avec Tether perfluorovinylique 
F 2 C=CF(OCF 2 CF(CF3)) 2 OC 3 F 7 amorcee par un perester chlorofluore. La T g 
du produit final est de -41 °C. Le solvant de polymerisation utilise (CYC) et 
Tamorceur couteux et dangereux a manipuler, constituent deux limitations 
significatives. De plus, la synthese du comonomere oxygene est 
particulierement complexe. 
DTVULGATTON DE L'TNVENTION 

^invention a done pour objet de synthetiser de nouveaux 
elastomeres ayant un procede de fabrication simple ne necessitant pas de 
conditions experimentales dangereuses et permettant de leur conferer une 
temperature de transition vitreuse (Tg) tres basse a partir de comonomeres peu 
dispendieux. 
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L'invention a aussi pour objet de synthetiser de nouveaux 
elastomeres dont on connait de fa ? on tres precise et sans ambiguite la 
composition des copolymeres, c'est-a-dire les percentages molaires de 
chacun des comonomeres dans le copolymere. 
5 La presente invention a aussi pour objet un precede de synthase 

d'elastomeres comprenant un premier comonomere, soit le fluorure de 
vinylidene (VDF), et un second comonomere, soit un ether vinylique 
perfluore, notamment un perfluoroalkyl vinyl ether et/ou un 
perfluoroalkoxyalkyl vinyl ether, et eventuellement d'autres alcenes fluores. 
ao L'invention conceme un precede de preparation d'elastomeres 

fluores par copolymerisation du fluorure de vinylidene avec au moins un 
ether vinylique perfluore et eventuellement au moins un alcene fluore, 
caracterise en ce que la preparation s'effecfue par copolymerisation radicalaire 
en presence d'un amorceur organique a une temperature comprise entre 20 et 
is 200 °C, pour une periode de temps comprise entre 3 et 1 5 heures, et a une 
pression initiale comprise entre 2 et 100 bars, et on laisse chuter ladite 
pression initiale au fur et a mesure que les monomeres se consomment. 

L'invention concerne aussi des elastomeres fluores comprenant des 
copolymeres de fluorure de vinylidene, au moins un ether vinylique perfluore 
20 et eventuellement un alcene fluore, caracterises en ce qu'ils ne comprennent 
ni tetrafluoroethylene, ni de monomere porteur de greupement siloxane et 
presentent des faibles temperatures de transition vitreuse (Tg) entre -35 et 
-42°C. 

Dans une mise en ceuvre preferentielle, le VDF est majoritaire dans 
25 la composition de I'elastomere. Une concentration molaire de 50 a 90 % de 
VDF est particulierement preferentielle. Comme second comonomere, un 
perfluoroalkyl vinyl ether tel que le perfluoromethyl vinyl ether (PMVE) ou 
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le perfluoropropyl vinyl ether (PPVE) represente un compose preferentiel. La 
concentration molaire de ce second comonomere devrait de preference varier 
entre 10 % et 50 % dans le cas du PMVE et de 2 a 45 % dans le cas du PPVE. 
DESCRIPTION DETAILLFF DE L'lNVENTION 

Compte tenu de l'etat de la technique, le VDF a ete choisi pour la 
preparation des elastomeres de la presente invention, ce dernier etant un 
alcene moins cher et plus facile a mettre en ceuvre que le TFE. Etant moins 
couteux, il peut done etre utilise en plus grande quantite dans le copolymere, 
qui pourra comprendre comme second monomere un ether perfluorovinylique 
tel que le PMVE ou le PPVE, des monomeres moins couteux que les 
perfluoroalkoxy alkyl vinylethers, afin de preparer des elastomeres originaux 
presentant une bonne resistance a des basses temperatures et de bonnes 
proprietes de mise en ceuvre. 

La presente invention concerne done la synthese de copolymeres 
elastomeres fluores originaux, a base de fluorure de vinylidene (VDF) et 
contenant un ether vinylique perfluore, notamment un perfluoroalkyl vinyl 
ether et/ou un perfluoroalkoxyalkyl vinyl ether. D'autres alcenes fluores 
peuvent etre eventuellement ajoutes. Parmi les avantages notables de la 
presente invention, on note: 

- une synthese a partir de VDF au lieu du tetrafluoroethylene (TFE) 
conventionnel, ce dernier etant largement utilise pour la fabrication 
d'elastomeres fluores. La consequence directe de cette substitution est un 
cout reduit pour l'elastomere produit. 

- la synthese des elastomeres fluores selon la presente invention ne necessite 
pas Tutilisation de monomeres porteurs de groupements siloxanes, ces 
derniers contribuant generalement a une diminution de la T g . II est bien 
connu en effet que les siloxanes ont des des T g tres basses. Par exemple, les 
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poly(dimethyl siloxane) ont des T g de -120 C C comrne indique d'une maniere 
generate dans le volume suivant : The siloxane bond : physical properties and 
chemical transformations, M. G. Voronkov, V. P. Mileshkevich, and Yu. A. 
Yuzhelevskii, Consultants Bureau, New York (1978). 
s - les elastomeres fluores de la presente invention presentent de tres faibles T g 
qui varient generalement de -35 a -45 °C. Ces elastomeres pouvant ainsi 
trouver des applications dans le domaine de la plasturgie comme agent de 
mise en oeuvre, ou d'autres industries de pointe comme Vaerospatiale, 
l'electronique ou les industries de 1' automobile, petrolieres, ou le transport de 
io fluides tres froids tels que l'azote liquide, 1'oxygene liquide et Hiydroginc 
liquide. De plus, des joints de haute resistance thermique peuvent etre 
prepares a partir des elastomeres selon la presente invention. 
- les elastomeres fluores obtenus par la presente invention sont de 
composition majoritaire en VDF et minoritaire en perfluoroalkyl vinyl ether 
is ou perfluoroalkoxyalkyl vinyl ether, done peu dispendieux. 

Le champ de la presente invention s'etend a tous les types de 
precedes de polymerisation radicalaire generalement utilises: la 
polymerisation en emulsion, en miniemulsion, en microemulsion, en masse, 
en suspension, en microsuspension et en solution. Tous peuvent etre 
employes selon leur mise en oeuvre conventionnelle, mais la polymerisation 
en solution a ete utilisee de maniere preferentielle pour des raisons de facilite 
de mise en oeuvre au laboratoire uniquement, car dans le cas de la 
polymerisation en solution, les pressions d'operation sont peu elevees, soit de 
l'ordre de 20 a 40 bars. Dans le cas de la polymerisation en emulsion , en 
25 masse et en suspension, la pression d'operation est plus elevee, soit de l'ordre 
de 40 a 100 bars. 



20 
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Les divers alcenes fluores eventuellement employes selon 
Tinvention presentent de preference au plus quatre atomes de carbone et ont la 
structure R^CKTR^R, ou les substituants R M sont tels qu'au moins un 
d'entre eux est fluore ou perfluore. Parmi ces alcenes on peut mentionner le 
fluorure de vinyle (VF), le trifluoroethylene, le chlorotrifluoroethylene 
(CTFE), le bromotrifluoroethylene, le 1-hydropentafluoropropylene, 
Fhexafluoropropene, l'hexafiuoroisobutylene, le 3,3,3-trifluoropropene, le 2- 
hydropentafluoropropylene, le 1,2-dichlorodifluoroethylene, le 2-chloro-l,l- 
difluoroethylene et de fa<?on generate tous les composes vinyliques fluores ou 
perfluores. Par ailleurs, des ethers perfluorovinyliques peuvent aussi jouer le 
role de comonomeres. Parmi eux, on peut citer les perfluoroalkyl vinyl ethers 
(PAVE) dont le groupement alkyle possede de un a trois atomes de carbone : 
par exemple, le perfluoromethyl vinyl ether (PMVE), le perfluoroethyl vinyl 
ether (PEVE) et le perfluoropropyl vinyl ether (PPVE). Ces monomeres 
peuvent aussi etre des perfluoroalkoxy alky] vinyl ethers (PAAVE), decrits 
dans US 3.291 .843 et dans la revue Prog. Polym. ScL, 1989, M, 251, tels que 
le perfluoro (2-n-propoxy)-propylvinyl ether, le perfluoro-(2-methoxy> 
propyl-vinyl ether; le perfluoro(3-methoxy) propyl vinylether, le perfluoro-(2- 
methoxy)-ethylvinyl ether ; le perfluoro-(3,6,9-trioxa-5,8-dimethyl) dodeca- 
1-ene, le perfluoro-(5-methyl-3,6-dioxo)-l-nonene. Des melanges de PAVE 
et PAAVE peuvent etre presents dans les copolymeres. 

Les solvants preferentiels pour effectuer la polymerisation en 
solution sont avantageusement des solvants conventionnels comprenant: 
- les esters de formule R-COOR* ou R et R' sont independamment un 
groupement alkyle, ou un groupement esters OR ,? ou R M est un alkyle 
contenant de 1 a 5 atomes de carbone, R pouvant aussi representer H. 
Preferentiellement, R = H ou CH 3 et K = CH 3 , C 2 H 5 , iC 3 H 7 ou t-C 4 H 9 . 
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- les solvants fluores du type C1CF 2 CFC1 2 , le pcrfluoro-n-hexane (C 6 F 14 ), n- 
C 4 F 10 , le perfluoro-2-butyltetrahydro-furanne (FC 75™); et 

- les solvants usuels comme l'acetone, l'acetate de methyle, le 1,2- 
dichloroethane, l'isopropanol, le tertiobutanol, 1'acetonitrile et le butyronitnle. 

5 Les solvants preferentiels sont l'acetate de methyle et 1'acetonitrile 

dans des quantites variables se situant habituellement entre 30 et 60 % en 
poids. 

La temperature de reaction pour la copolymerisation se situe 
preferablement entre 20 et 200 °C, plus avantageusement entre 40 et 80 °C. 
io La pression a l'interieur du vaisscau de polymerisation varie preferablement 
entre 2 et 100 bars, avantageusement entre 20 et 40 bars, selon les conditions 
experimentales. Bien que les intervals ci-dessus soient donnes a titre 
indicatifs, toute personne du metier sera en mesure d'apponer les 
changements appropries en fonction des propnetes recherchees pour les 

is elastomeres. 

Dans le procede selon l'invention, la polymerisation peut etre 
amorcee par des amorceurs usuels de la polymerisation radicalaire. Des 
exemples representatifs de tels amorceurs sont les azoiques (tels que l'AIBN), 
les peroxydicarbonates de dialkyle, le peroxyde 

20 d'acetylcyclohexanesulfonyle, le peroxyde de dibenzoyle, les peroxydes 
d'alkyle, les hydroperoxydes d'alkyle, le peroxyde de dicumyle, les 
perbenzoates de t-alkyle et les peroxypivalates de t-alkyle. On donne 
neanmoins la preference aux peroxydes d'alkyle tel que le peroxyde de t- 
butyle, aux peroxydicarbonates de dialkyle, tels que les peroxydicarbonates 

25 de diethyle et de di-isopropyle et aux peroxypivalates de t-alkyle tels que les 
peroxypivalates de t-butyle et de t-amyle et, plus particulierement encore, aux 
peroxypivalates de t-alkyle. 



WO 01/49758 



PCT/CA 00/01 588 



-10- 

Pour le procede de polymerisation en emulsion, une large gamme 
de cosolvants peut etre envisagee, les solvants etant presents en diverses 
proportions dans le melange avec 1'eau, de preference de 30 a 70 % en poids. 
De meme, des tensioactifs anioniques, cationiques ou non ioniques peuvent 
etre utilises dans des quantites variant habituellement de 1 a 3 % en poids. 
Dans le procede de polymerisation en emulsion (ou en suspension), Peau est 
generalement utilisee comme milieu reactionnel. Or, les monomeres fluores 
sont difficilement solubles dans 1'eau, d'ou la necessite d'employer des 
tensioactifs. Par ailleurs, dans le procede de polymerisation en emulsion ou 
en suspension, un cosolvant peut etre ajoute pour augmenter la solubilite des 
comonomeres fluores. Dans ce dernier cas, l'acetone ou d'autres alkyle 
alkyle cetones telle que la methyl ethyl cetone peuvent, a titre d'exemple, etre 
employes. 

Alternativement, des procedes de polymerisation par 
microemulsion, tel que decrit dans EP 0 250 767 ou par dispersion, comme 
enseigne dans US 4.789.717; EP 0 196 904; EP 0 280 312 et EP 0 360 292, 
peuvent etre envisages. 

Des agents de transfert de chaine peuvent etre generalement utilises 
pour diminuer les masses molaires des copolymeres. Parmi ceux-Ia, on peut 
citer des telogenes contenant des atomes de brome ou d'iode terminaux tels 
que, par exemple, les composes de type R F X (oil R F est un groupement 
perfluore Rp = CnFjn+i, n = 1 - 10, X designant un atome de brome ou d'iode). 
On peut trouver une liste exhaustive des divers agents de transfert utilises en 
telomerisation de monomeres fluores dans Topics in Current Chemistry, 
1997. 192. 165. 

Dans le cas ou les elastomeres de la presente invention 
contiendraient des atomes d'iode et/ou de brome en position terminale, ces 
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elastomeres pourraient etre reticules (ou vulcanises) en utilisant des 
peroxydes. Des systemes peroxydiques bien connus, par exemple, ceux 
decrits dans EP 0 136 596, peuvent s'acquitter de cette tache. La 
vulcanisation des elastomeres peut etre aussi realisee par des methodes 

5 ioniques conventionnelles telles que celles decrites dans US 3.876.654; US 
4.259.463; EP 0 335 705 ou dans la revue Prog. Polym. Sci., 1989, 14, 251 ou 
dans "Fluoroelastomers. A.V. Cleeff, dans Modern Fluoropolymer. Edite 
par John Scheirs. John Wiley & Sons, New York, 1997 pp. 597-614." 

Toute la gamme de pourcentages relatifs des divers copolymeres 

10 synthetisables a partir des monomeres fluores employes, conduisant a la 
formation des copolymeres et des terpolymeres fluores a ete etudiee. Ces 
nombreux essais ont ete realises a partir de differents rapports molaires 
initiaux des deux comonomeres, et dans chaque cas, la polymerisation fut 
realisee avec succes. 

15 L'analyse des elastomeres de la presente invention par 

spectroscopic RMN du ,9 F et du proton, le cas echeant, permet de connaitre 
sans ambiguite les pourcentages polaires des comonomeres introduits dans les 
produits. Par exemple, dans le tableau 1 ci-dessous, les relations entre les 
signaux caracteristiques des copolymeres VDF / PMVE en RMN du ,9 F et la 

20 structure des produits ont ete etablies. 

Les pourcentages molaires de VDF dans les copolymeres ont ete 
determines a partir de l'equation suivante : 



%VDF = f 



( 1.9. + U + U + I -95 + ^IM + ^10 + L.,2 + I...3 + L..* ) + ( J -H7 + I ->20 + L,22 ) 
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ou I.,- est la valeur de l'integration du signal situe a -i ppm sur le spectre RMN 
du l9 F. 



Tableau 1 

Caracterisation par RMN du ,9 F des copolymeres VDF / PMVE 



Structure 


Deplacement chimique 




(ppm) 


-CH 2 CF 2 -CF 2 CF(OCF 3 )-CH 2 CF 2 - 


-52 


tBuOCF(OCF 3 )CF 2 - 


-59 


-CH^Cfj-CHjCF.-CHjCF,- 


-91 


-CH 2 CF 2 -CH 2 CF 2 -CF 2 CF(OCF 2 )-CH 2 CF 2 - 


-92 ; -94 


CH 2 CF 2 - 


-95 


-CH 2 CF 2 -CH 2 CF 2 -CF 2 CH 2 - 


-108 


-CF 2 CF(OCF 3 )-CH 2 CF 2 -CF 2 CF(OCF 3 )- 


-110 


-CH 2 CF 2 -CF 2 CF(OCF 3 )-CH 2 CF 2 - 


-112 


tBuOCH 2 CF 2 -CH 2 CF 2 - 


-113 


-CH 2 CF 2 -CF 2 CH 2 -CF 2 CH 2 - 


-116 


-CH 2 CF 2 -CF 2 CH 2 -CH 2 CF 2 - 


-117 


-CF 2 CF(OCF 3 )-CF 2 CF(OCF 3 )- 


-120 


-CF 2 CF(OCF 3 )-CH 2 CF 2 -CF 2 CF(OCF 3 )- 


-122 


CH 2 CF 2 - 


-125 


-CH 2 CF 2 -CF 2 CF(OCF 3 )-CH 2 CF 2 - 


-126 


-CH 2 CF 2 -CF 2 CF(OCF 3 )-CH 2 CF 2 - 


-136 


-CH 2 CF 2 -CF 2 CF(OCF 3 )-CF 2 CH 2 - 


-144 


-CH 2 CE 2 -CF(OCF 3 )Cf 2 -CH 2 CF 2 - 


-145 


-CH 2 CF r CF(OCF 3 )CF r CH 2 CF 2 - 




-CH 2 CF 2 -CF 2 CE(OCF 3 )-CF 2 CH 2 - 
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Les copolymers de la presente invention peuvent trouver des 
applications dans la preparation de joints toriques, de corps de pompe, de 
diaphragmes possedant une tres bonne resistance aux carburants, essence, t- 
butyl methyl ether, aux alcools et huile de moteur, combinees a de bonnes 
5 proprietes elastomers, en particulier une tres bonne resistance aux basses 
temperatures. La T g des copolymers obtenus est de -35 a -42 °C (voir 
tableau 2). Ces copolymers presentent aussi 1'avantage d'etre reticulables en 
presence d'agents conventionnellement utilises. 

L'analyse du tableau 1 ci-dessus met en evidence les enchainements 
10 tete-queue et tete-tete des blocs d'unites VDF (respectivement a -91 et -113, - 
1 16 ppm) ainsi que des blocs courts de deux unites PMVE consecutives (pour 
de fortes proportions initiales en PMVE). 

Le present procede comporte done plusieurs avantages intercssants, 

a savoir: 

15 - il est realise en mode de fonctionnement en cuvee; 

- il s'effectue en solution et utilise des solvants organiques classiques 
commercialement disponibles; 

- il comprend une polymerisation radicalaire en presence d'amorceurs 

classiques egalement disponibles commercialement; 
20 - le monomere qui entre majoritairement dans la composition des 
elastomeres fluores est le VDF, qui est nettement moins couteux et 
beaucoup moins dangereux que le TFE. 

Les exemples suivants sont donnes afin d'illustrer des mises en 
ceuvre preferentielles de l'invention, et ne doivent en aucun cas etre 
25 considers comme limitant la portee de ladite invention. 
Exemple 1 

Copolymerisation VDF / PMVE (pourcentages molaires initiaux 80,0 / 20,0) 
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Un tube de Carius en borosilicate et de forte epaisseur (longueur = 
130 mm; diametre interieur = 10 mm; epaisseur = 2,5 mm; pour un volume 
total de 8 cm 3 ) contenant 0,0242 g (0,104 mmol) de peroxypivalate de t- 
butyle a 75 % et 2,542 g (34,4 mmol) d'acetate de methyle est connecte a un 
systeme de rampe a vide et purge trois fois a Thelium par des cycles vide 
primaire (100 mm Hg) / helium. Puis, apres au moins cinq cycles de 
congelation / decongelation (respectivement dans Tazote liquide et le 
•methanol) pour eliminer Toxygene dissous dans cette solution, le fluorure de 
vinylidene (VDF) ( P = 0,35 bar, 0,525 g, 8,20 mmol) puis le 
perfiuorovinylmethyl ether (PMVE), ( P = 0,085 bar, 0,3405 g, 2,05 mmol) 
sont successivement introduits en phase gazeuse et pieges sous vide dans le 
tube gele dans Tazote liquide, apres detente des gaz situes dans un reservoir 
metallique etalonne en pression. Les quantites respectives de gaz (precision ± 
8 mg) introduites dans le tube ont ete determinees par une chute relative de 
pression dans ce reservoir de detente, initialement rempli par un cylindre 
contenant 300 g de VDF ou 50 g de PMVE. Prealablement, les deux courbes 
d'etalonnage « masse de VDF (ou de PMVE) (en g) en fonction de la chute de 
pression (en bar) » ont ete determinees. Par exemple, pour 0,750 g de VDF, 
une difference de pression de 0,50 bar etait necessaire tandis que pour 
introduire 0,850 g de PMVE une difference de pression de 0,20 bar suflfisait. 
Le tube, sous vide et encore immerge dans Tazote liquide, est scelle au 
chalumeau puis place dans la cavite d'un four agite a 75 °C pendant 13 
heures. 

Apres copolymerisation, le tube est gele dans Tazote liquide puis 
connecte a la rampe a vide, hermetiquement, ouvert, et les gaz n'ayant pas 
reagi ont ete pieges dans un piege metallique prealablement tare et immerge 
dans Tazote liquide. 0,044 g de gaz n'ayant pas reagi a ete piege. Ceci permet 
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de deduire le taux de conversion massique global des gaz selon l'expression 
suivante : 

m VDF + m PMVE -0,044 _ ^ ^ 
m VDF + m PMVE 

oil m, represente les masses de gaz i initialement introduces. 

5 Puis, le liquide jaunatre obtenu est additionne goutte a goutte dans 

35 mL de pentane froid fortement agite. Apres avoir ete laisse 1 heure a une 
temperature de 0 - 5 °C, le melange est verse dans une ampoule a decanter. 
Le surnageant limpide incolore est elimine tandis que la phase lourde jaune 
est sechee a 70 °C sous 1 mm de Hg pendant 2 heures. 0,80 g d'un liquide 

10 tres visqueux, limpide a ete obtenu. 

La composition du copolymere (c'est-a-dire les pourcentages 
molaires des deux comonomeres dans le copolymere) a ete determinee par 
RMN du 19 F (200 ou 250 MHz) a temperature ambiante, 1'acetone ou le DMF 
deuteries etant les solvants de reference. La reference en RMN du ,9 F est le 

is CFC1 3 . Les conditions experimental de la RMN etaient les suivantes : 30° 
de l'angle de « flip », 0,7 s de temps d'acquisition, 5 s dc temps de « pulse », 
128 « scans » d' accumulation et 5 ^s de largeur de « pulse ». 

A titre d'exemple, les differents signaux du spectre RMN du 19 F et 
leurs attributions sont indiques dans le tableau 1 ci-dessus. D'apres les 

20 integrations des signaux correspondant a chaque comonomere, les 
pourcentages molaires respectifs VDF / PMVE dans le copolymere sont 86,6 
/ 13,4. Le copolymere a Taspect d'une resine incolore. La T g mesuree est de - 
41,4 °C. L'analyse thermogravimetrique (ATG), realisee sous air, montre 
que ce copolymere perd environ 5 % de sa masse a 380 °C. 

25 
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Exemple 2 

Copolymerisation VDF / PMVE (pourcentages molaires initiaux 65,4 / 34,6) 

Dans les memes conditions que precedemment, un tube de Carius 
contenant 0,525 g (8,20 mmol) de VDF; 0,720 g (4,33 mmol) de PMVE; 

s 0,0312 g (0,13 mmol) de peroxypivalate de t-butyle et 2,718 g d'acetate de 
methyle est agite a 75 °C pendant 6 heures. Apres le meme traitement et 
sechage, 1,1 g d'un elastomere tres visqueux ont ete obtenus et dont les 
caracteristiques observes sur le spectre de RMN du 19 F indiquent un 
copolymere de composition molaire VDF / PMVE egale a 79,4 / 20,6. La T g 

10 mesuree est de -37,8 °C. L'analyse thermogravimetrique (ATG), realisee 
sous air, montre que ce copolymere perd environ 5 % de sa masse a 355 °C. 

Les exemples 1 et 2 decrits precedemment sont resumes au tableau 
2. Ce meme tableau presente egalement de fa9on succincte les exemples 3, 4 
et 5. Bref, le tableau 2 regroupe les renseignements correspondant a la 

is synthese et aux proprietes thermiques des copol>-meres VDF / PMVE. 
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Tableau 2 

Conditions operatoires et resultats des copolymerisations radicalaires du VDF 

et du PMVE 





Exemple 
1 


Exemple 2 


Exemple 3 




Fxemnle 5 


Solvant (g) 


2,542 


2,718 


2,478 


2,234 


2,280 


VDF (g) 


0,525 


0,525 


0,525 


0,300 


0,150 


PMVE (g) 


0,3405 


0,720 


1,320 


1,060 


1,560 


amorceur (g) 


0,0242 


0,0312 


0,0397 


0,0378 


0,0366 


% molaire VDF initial 


80,0 


65,4 


50,9 


41,9 


20,0 


% molaire PMVE initial 


20,0 


34,6 


49,2 


58,1 


80,0 


c 0 (%r 


1,02 


1,07 


1,06 


1,46 


1,34 


Conditions h / °C 


13/75 


13/75 


13/75 


15/75 


15/75 


Conversion monomere 


95 


98 


99 


90 


48 


(%) 












Copolymere 












% molaire VDF 


86,6 


79,4 


73 ; 6 


66,3 


61,8 


% molaire PMVE 


13,4 


20,6 


26,4 


33,7 


38,2 


T g (°C) 


-41,4 


-37,8 


-37,0 


-36,2 


-35,1 


*C 0 = [amorceur] 0 / ([VDF] ( 
general ement de 0,1 a 2 %. 


, + [PMV 


E] 0 ). La 


valeur de C 0 varie 



II est clair que le VDF est plus reactif que le PMVE, c'est-a-dire 
que le VDF s'incorpore mieux dans le copolymere. En effet, le pourcentage 
molaire de VDF dans le copolymere est superieur au pourcentage molaire 
initial de VDF introduit dans le reacteur. Dans chaque cas de polymerisation, 



10 le rendement est au-dela de 80 %. Ces resultats montrent que le PMVE est 
difficilement homopolymerisable et que V introduction de VDF permet de le 
faire incorporer dans un copolymere. Ce compose est forme de blocs PVDF 
separes par une unite PMVE. Les unites PMVE dans le polymere, de par 
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leurs fonctions -OCF 3 laterales, font chuter et meme supprime la cristallinite, 
conduisant ainsi a un compose amorphe et elastomere de basse T g . Les 
rapports de reactivite ont ete calcules pour les copolymeres VDF I PMVE, 
soit r VDF = 3,4 et r PMYE = 0. Ces rapports de reactivite ont ete calcules selon la 
loi de Tidwell et Mortimer, J. Polym. ScL Part A, i%5, 3, 369, a faibles taux 
de conversion des monomeres. 
Exemples 6 a 1 5 
Copolymerisation VDF / PPVE 

Le present exemple decrit la copolymerisation du VDF avec le 
perfluoropropyl vinyl ether (PPVE), de formule CF 2 =CFOC 3 F 7 . Les 
copolymerisations radicalaires en solution sont realisees dans un tube de 
Carius de forte epaisseur tel que decrit aux exemples 1 et 2 ci-dessus. 
L'amorceur employe est le peroxyde de tertiobutyle, (CH 3 ) 3 C-0-0-C(CH 3 ) 3 . 
Le solvant utilise est Tacetonitrile connu pour etre un bon solvant des 
monomeres, et ne transferant pas. La copolymerisation est realisee a 120 °C 
pendant 16 heures. Plusieurs experiences sont faites selon differents 
pourcentages molaires initiaux de VDF et PPVE tel qu'indique au tableau 3. 
Apres reaction, comme dans les exemples precedents, le copolymere VDF / 
PPVE obtenu, dans le brut reactionnel, est precipite dans le pentane froid (0-5 
o °C) fortement agite. Comme precedemment, les copol\Tneres se presentent 
sous la forme d'huiles visqueuses. lis sont ensuite caracterises par RMN du 
,9 F. Le tableau 3 regroupe les resultats en question, et indique les 
temperatures de transition vitreuse (Tg) mesurees. 

Les microstructures de ces copolymeres ont ete parfaitement 
is caracterisees a partir des signaux des differents groupements attribues aux 
unites VDF et PPVE, soit les memes deplacements chimiques que ceux 
presentes dans le tableau 1 aux differences qu'il y a absence de signaux a -52 
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ppm mais presence des signaux suivants : -81 ppm pour CF 3 CF : CF,0- ; -129 
ppm pour CFjCF 2 CF,0- ; -78 ppm pour CF 3 CF 2 CF,0-. 

Tableau 3 

Resultats experimental des copolymerisations radicalaires du VDF et du 

PPVE 



Exemple 


VDF initial 


Co' 


VDF 
copolymere 


T 




(% molaire) 


(X 10°) 


(% molaire) 


(°C) 


6 


94,8 


1,0 


97,3 


-38,9 


7 


83,4 


1,4 


86,3 


-36,1 


8 


70,1 


1,3 


80,3 


-34,6 


9 


65,2 


1,6 


77,5 


-35,3 


10 


57,2 


1,4 


75,1 


-32,4 


11 


50,1 


1,4 


73,3 


-28,7 


12 


39,9 


1,6 


64,6 


-27,5 


13 


29,7 


1,0 


61,1 


-24,7 


14 


20,4 


1,0 


57,0 


-24,4 


15 


11,0 


1,4 


56,0 


-22,8 



Le pourcentage de VDF dans le copolymere indique au tableau 3 
est determine a partir de l'equation suivante : 

_ (I„ +1.92 + 1-94 + 1.95 +!..»« +I.UQ +I -n: +1 -..3 +I -n« ) 

%VDF = (1-9, +I-* +1- +1-95 +I-.CS +1-..0 +I-U, +I,,3 +I-H6 ) + ( ^ ) 



io ou I, est la valeur de Integration du signal situe a -i ppm sur le spectre RMN 
du 19 F. 
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Contrairement aux copolymers des exemples precedents, il n'y a 
jamais deux motifs PPVE consecutifs dans ce copolymere. Ceci est 
essentiellement du a l'encombrement sterique du groupement 
perfluoropropioxy. Les rapports de reactivite ont ete calcules pour les 

5 copolymeres VDF / PPVE, soit r VD F = 1,15 i 0,36 et r P pv E = 0. Ces rapports 
de reactivite ont ete determines selon la loi de Tidwell et Mortimer, J. Polym. 
Sci. Part A y 1965, 3, 369. 

Bien que la presente invention ait ete decrite a l'aide de mises en 
ceuvre specifiques, il est entendu que plusieurs variations et modifications 

10 peuvent se greffer aux dites mises en ceuvre, et la presente demande vise a 
couvrir de telles modifications, usages ou adaptations de la presente invention 
suivant, en general, les principes de Tinvention et incluant toute variation de 
la presente description qui deviendra connue ou conventionnelle dans le 
champ d'activite dans lequel se retrouve la presente invention, et qui peut 

15 s'appliquer aux elements essentiels mentionnes ci-dessus, en accord avec la 
portee des revendications suivantes. 
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RF.VENDICATIONS 

1 . Precede de preparation d'elastomeres fluores par copolymerisation de 
fluorure de vinylidene avec au moins un ether vinylique perfluore et 
eventuellement au moins un alcene fluore, caracterise en ce que la preparation 
5 s'effectue par copolymerisation radicalaire en presence d'un amorceur 
organique a une temperature comprise entre 20 et 200 °C, pour une periode 
comprise entre 3 et 15 heures, et a une pression initiate comprise entre 2 et 
100 bars, et on laisse chuter ladite pression initiale au fur et a mesure que les 
monomeres se consomment. 
io 2. Precede selon la revendication 1, caracterise en ce que I'ether 
vinylique perfluore est choisi parmi un perfluoroalkyl vinyl ether, un 
perfluoroalkoxyalkyl vinyl ether et un melange de ceux-ci. 

3. Precede selon la revendication 1, caracterise en ce que l'on utilise le 
fluorure de vinylidene a raison de 50 a 90 % en moles, la balance etant 

is constitute par I'ether vinylique perfluore et eventuellement au moins un 
alcene fluore. 

4. Precede selon la revendication 3, caracterise en ce que l'on utilise 
I'ether vinylique perfluore a raison de 10 a 50 % en moles. 

5. Precede selon la revendication 2, caracterise en ce que I'ether 
20 vinylique est un perfluoroalkyl vinyl ether choisi parmi le perfluoromethyl 

vinyl ether, le perfluoroethyl vinyl ether et le perfluoropropyl vinyl ether. 

6. Precede selon la revendication 5, caracterise en ce que I'ether 
vinylique perfluore est le perfluomethyl vinyl ether ou le perfluoropropyl 
vinyl ether. 

25 7. Precede selon la revendication 2, caracterise en ce que I'ether 
vinylique est un perfluoroalkoxyalkyl vinyl ether choisi parmi le perfluoro-(2- 
n-propoxy)-propyl vinyl ether, le perfluoro-(2-methoxy)-propyl vinyl ether, le 
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perfluoro-(3-methoxy)-propyl vinyl ether, le perfluoro-(2-methoxy)-ethyl 
vinyl ether, le perfluoro-(3,6,9-trioxa-5,8-dimethyl) dodeca-l-ene et le 
perfluoro(5-methyl-3,6-dioxa)-l-nonene, seul ou en melange. 

8. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que la 
5 copolymerisation radicalaire s'effectue en solution en presence d'un solvant. 

9. Procede selon la revendication 7, caracterise en ce que le solvant est 
choisi parmi : 

- les esters de formule R-COOR* oil R et R' represented 
independamment Cj. 5 alkyle ou un groupement OR" ou R M represente un 

o groupement alkyle contenant de 1 a 5 atomes de carbone, R pouvant aussi 
representerH, 

- les solvants fluores dont le perfluoro-n-hexane, 

- les solvants usuels choisis parmi l'acetate de methyle, l'acetone, le 
1,2-dichloroethane, Visopropanol, le tertiobutanol, Tacetonitrile et le 

5 butyronitrile. 

10. Procede selon la revendication 9, caracterise en ce que R = H ou 
CH 3 et R' = CH 3 , C 2 H 5 , iC 3 H 7 ou t-C 4 H 9 . 

11. Procede selon la revendication 9, caracterise en ce que le solvant est 
un solvant fluore choisi parmi C1CF 2 CFC1 2 , n-C 6 F 14 , n-C 4 F 10 et le perfluoro-2- 

o butyltetrahydrofuranne. 

12. Procede selon la revendication 9, caracterise en ce que le solvant est 
choisi parmi l'acetate de methyle et I'acetonitrile. 

13. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que la 
temperature se situe entre 40 et 80 °C. 

5 14. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que la pression 
initiale se situe entre 20 et 100 bars. 
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15. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que la 
copolymerisation radicalaire s'effectue par polymerisation en emulsion, en 
miniemulsion, en microemulsion, en masse, en suspension, en 
microsuspension ou en solution. 

5 16. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que l'on effectue 
la copolymerisation de fluorure de vinylidene, avec au moins un ether 
vinylique perfluore et au moins un alcene fluore, l'alcene fluore est un 
compose de structure R 1 R 2 C=CR 3 R 4 ou R„ R 2 , R 3 et R, sont tels qu'au moins 
un d'entre eux est fluore ou perfluore. 

o 17. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que l'alcene 
fluore est choisi parmi le fluorure de vinyle, le trifluoroethylene, le 
chlorotrifluoroethylene, le bromotrifluoroethylene, le 1- 
hydropentafluoropropylene l'hexafluoropropene, l'hexafluoroisobutylene, le 
3,3,3-trifluoropropene, et le 2-hydropentafluoropropylene. 

Ls 18. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce que Von effectue 
la copolymerisation du fluorure de vinylidene et du perfluoromethyl vinyl 
ether et/ou du perfluoropropyl vinyl ether. 

19. Procede selon la revendication 18, caracterise en ce que l'on utilise 
de 60 a 90 % en moles de fluorure de vinylidene et 40 a 10 % en moles de 

2 o perfluoromethyl vinyl ether et/ou de perfluoropropyl vinyl ether. 

20. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce que l'on effectue 
la copolymerisation en cuvee. 

21. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que l'amorceur 
organique est choisi parmi les composes azoiques, les peroxydicarbonates de 

25 dialkyle, les peroxydes d'alkyle, les hydroperoxydes d'alkyle, les 
perbenzoates de t-alkyle et les peroxypivalates de t-alkyle. 



WO 01/49758 



PCT/CA00/01588 



-24- 

22. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que l'amorceur 
organique est choisi parmi le peroxyde d'acetylcyclohexanesulfonyle, le 
peroxyde de dibenzoyle, le peroxyde de dicumyle, le peroxydicarbonate de 
diethyle, le peroxydicarbonate de di-isopropyle, le peroxypivalate de t-butyle, 
le peroxypivalate de t-amyl et le t-butyl cyclohexyl peroxydicarbonate. 

23. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que le rapport 
molaire entre amorceur et monomeres se situe entre 0,1 et 2 %. 

24. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que ia 
copolymerisation s'effectue en emulsion. 

25. Procede selon la revendication 24, caracterise en ce que la 
copolymerisation s'effectue en presence d'un agent tensioactif dans des 
quantites variant habituellement de I a 3 % en poids. 

26. Procede selon la revendication 25, caracterise en ce que 1'agent 
tensioacif est anionique, cationique ou non ionique. 

27. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que ia 
copolymerisation s'effectue en presence d'agents de transfer! de chaine. 

28. Elastomere fluore comprenant un copolymere de fluorure de 
vinylidene, au moins un ether vinylique perfluore et eventuellement un alcene 
fluore, caracterise en ce qu'il ne comprend ni tetrafluoroethviene, ni de 
groupement siloxane et presente des faibles temperatures de transition 
vitreuse (Tg) entre -35 et -42 °C. 

29. Elastomeres fluores selon la revendication 28 composes de fluorure 
de vinylidene et de perfluoromethyl vinyl ether et/ou de perfluoropropyl 
vinyl ether, 

30. Elastomeres fluores selon la revendication 29, contenant de 60 a 90 
% en moles de fluorure de vinylidene (VDF) et de 40 a 10 % en moles de 
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perfluoromethyl vinyl ether (PMVE) et/ou de perfluoropropyl vinyl ether 
(PPVE). 

31. Joints d'etancheite, de durites, de tuyaux, de diaphragmes pour les 
industries automobiles, minieres, aeronautiques, petrolieres, electroniques, 
d'horlogerie et nucleaires et pour la plasturgie, produits d'aide a la mise en 
forme, fabriques avec des elastomeres selon les revendications 28 a 30. 



WO 01/49758 PCT/CAOO/01588 

-26- 

AMENDED CLAIMS 

[received by the International Bureau on 18 June 2001 (18.06.01); 
original claim 30 amended; remaining claims unchanged (1 page )] 

22. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que l'amorceur 
organique est choisi paimi le peroxyde d'acetylcyclohexanesulfonyle, le 
peroxyde de dibenzoyle, le peroxyde de dicumyle, le peroxydicarbonate de 
diethyle, le peroxydicarbonate de di-isopropyle, le peroxypivalate de t-butyle, 

5 le peroxypivalate de t-arayl et le t-butyl cyclohexyl peroxydicarbonate. 

23. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que le rapport 
molaire entrc amorceur et monomeres se situe entre 0,1 et 2 %. 

24. Precede selon la revendication 1, caracterise en ce que la 
copolymerisation s'effectue en emulsion. 

10 25. Procide selon la revendication 24, caracterise en ce que la 
copolymerisation s'effectue en presence (fun agent tensioactif dans des 
quantttes variant habituellement de 1 & 3 % en poids. 

26. Procede* selon la revendication 25, caracterise en ce que l'agent 
tensioacif est anioniquc, cationique ou non ionique. 
is 27. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que la 
copolymerisation s'effectue en presence d'agents de transfert de chaine. 

28. Elastomere fluorc comprenant un copolymere dc fluorure de 
vinylidene, au moins un ether vinylique perfluore et evcntuellement un alcene 
fluore, caracterise en ce qu'il nc comprend ni tetrafluoroethylcne, ni de 

20 groupement siloxane et presente des fcibles temperatures de transition 
vitreuse (Tg) entre -35 et -42 °C 

29. Elastomeres fluores selon la revendication 28 composes de fluorure 
de vinylidene et de perfluoromethyl vinyl ether et/ou de perfluoropropyl 
vinyl ether. 

25 30. Elastomeres fluores selon la revendication 29, contenant de 60 & 
90 % en moles de fluorure de vinylidene (VDF) et de 40 k 10 % en moles de 



AMENDED SHEET (ARTICLE 19) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Intern* .at Application No 

PCT/CA 00/01583 



I According to International Palent Classical. on (IPC) or to both national classification and IPC 
I B. FIELDS SEARCHED 



| Minimum documentation searched (Oassificafon system followed by aass.ficat.on symoote) 

IPC 7 C08F 



Documentation searched other than minimum 



documentation to the extent that such documents are included in the helds searched 



| Electronic data base consulted durtfig the international searcn (name 

iWPI Data, EPO-Internal 



of data base and. wnere practical, search terms used) 



| C DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Caiegory - Citation of document, with indication, where appropriate, ot the relevant passages 



EP 0 518 073 A (AUSIM0NT SPA) 
16 December 1992 (1992-12-16) 
page 3, line 43 - line 53 
page 5, line 45 - line 50 
page 6, line 5 - line 6 

US 5 001 278 A (OKA MASAHIK0 ET AL) 
19 March 1991 (1991-03-19) 
column 1, line 21 - line 27 
column 2, line 27 - line 38 
column 3, line 20 
column 4, line 32 - line 40 
column 4, line 48 - line 49 
column 4, line 57 - line 61 



Relevant to daim No. 



1-31 



1-31 



Further documents are listed in the continuation of box C 



Palent family members are I sled in annex. 



• Special categories of cited documents : 



•A* document defining the general stale of fhe art which is not 

considered to be of particular relevance 
•E* earlier document but published on or after the international 

filing date 

•[_• document which may throw ooubis on priority daim(s)or 
which is cited lo establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

•O' document referring to an oral disclosure, use. exhibition or 
other means 

•p* document published prior to the international filing date bul 
later than the priority date claimed 



T later document published after the miemalional Wing date 
or pnonty date and not in conflict with the application but 
cited lo understand the principle or theory underlying the 
invention 

■X* document ot particular relevance: me claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an invenlive slep when the document is taken alone 

•V document of particular relevance: the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
documenl s combined with one or more olher such docu- 
ments, such combination being obvious lo a person staled 
in the an. 

document member ot the same patent family 



Dale ot the actual completion of ihe international search 



6 April 2001 



Date of maihng ot the international search report 

17/04/2001 



Name and mailing address ot the ISA 

European Patent Office. PB. 58 IB Palentlaan 2 
NL - 22B0 HV Rijswijk 
Tel (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo rt. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Authonzed officer 



Iraegui Retolaza, E 



Foot PCT/lSA/210i*BCond sheet) (Jjly 1992) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 


Intern. ial Application No 

PCT/CA 00/01588 


C.(Contlnii 


union) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 




Citation of document, with inrjcatwn.wnere appropriate, ot me relevant passages 




j Relevant 10 claim No. 

1 


x,p 


WO 00 12574 A (DYNEON LLC) 

9 March 2000 (2000-03-09) 

page 8, line 3 

page 8, line 27 

page 13, line 7 - line 9 

page 13, line 29 - line 30; table 2 


1-30 



Form PC T /ISA/2 10 (conlnuation of second sneet) (July 1092) 



page 2 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family m ambers 



Intern. .at Application No 

PCT/CA 00/01588 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



EP 0518073 



16-12-1992 



US 5001278 



19-03-1991 



Patent family 
member (s) 



IT 
AT 
CA 
CN 
CS 
DE 
DE 
ES 
IE 
JP 
MX 
NO 
RU 
US 
ZA 



1247934 B 



173277 
2068754 
1066661 
9201459 
69227543 
69227543 
2125872 

921535 
6122729 
9202217 

180492 B 
2070207 C 
5264509 A 
9203434 A 



DE 3662142 D 

EP 0199138 A 

JP 1867882 C 

JP 62012734 A 

JP 5063482 B 

JP 1939586 C 

JP 4217936 A 

JP 6060120 8 

JP 1992530 C 

JP 5230152 A 

JP 7002819 B 



Publication 
date 



05- 01- 

15- 11- 

16- 11- 
02-12- 
18-11- 

17- 12- 

06- 05- 
16-03- 

18- 11- 
06-05- 
30-11- 
20-01- 
10-12- 
23-11- 
27-01- 



1995 
1998 
1992 
1992 
1992 
1998 
1999 
1999 
1992 
1994 
1992 
1997 
1996 
1993 
1993 



30-03-1989 
29-10-1986 
26-08-1994 

21- 01-1987 
10-09-1993 

09- 06-1995 
07-08-1992 

10- 08-1994 

22- 11-1995 
07-09-1993 
18-01-1995 



W0 0012574 



09-03-2000 



NONE 



Form PCT/15A/210 (paiani Umiy annex) (July 1992) 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



Demit ntef rationale No 

PCT/CA 00/01588 



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE 

CIB 7 C08F214/22 C08F216/14 



Setoniadassification intemalionale des brevets fCIB) ou a la tots setoo la classification Rationale et la CIB 



B. DOM A IN ES SUR LESOUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation mtntmaJe consuiee (systeme de classification suivi Oes symnoies oe dassement) 

CIB 7 C08F 



Documentation consullee autre que la documentation minimaJe dans la mesure ou ces oocumems relevent oes domaines sur lesqueis a porte ta recher cne 



Base de donnees electronique consullee au cours de ta rechercne intemaiionaie (nom de la base oe donnees. et si realisable, termes de recnercne utilises) 

WPI Data, EPO-Internal 



C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categone • Identical en des documents ciles. avec. le cas echeant. I'indication des passages pertinents 



no. des revendtcations visees 



EP 0 518 073 A (AUSIMONT SPA) 
16 decembre 1992 (1992-12-16) 
page 3, ligne 43 - llgne 53 
page 5, ligne 45 - ligne 50 
page 6, ligne 5 - ligne 6 

US 5 001 278 A (OKA MASAHIKO ET AL) 
19 mars 1991 (1991-03-19) 



1-31 



1-31 



colonne 


1, 


ligne 


21 - 


ligne 


27 


colonne 


2, 


1 i gne 


27 - 


1 igne 


38 


colonne 


3, 


1 1gne 


20 






colonne 


4, 


ligne 


32 - 


ligne 


40 


colonne 


4, 


ligne 


48 - 


1 igne 


49 


colonne 


4, 


ligne 


57 - 


1 igne 


61 



-/- 



[*X] Voir ,a 80118 du cadre C pour la tin de la liste des documenis 



Les documents de families de brevets sont indiques en annexe 



* Categories speciaies de documenis cces: 

'A' document definissant Tetat generaJ de ia technique, non 

considere comme paniculieremem pemnent 
'E* document anterieur. mats puoiie a ia dale de depot inter naiional 

ou apres cette date 
V document pouvant jeter un doute sur une revendicatton de 

prionte ou cie pour determiner la date de publication d"une 

autre citation ou pour une raison speciale (teDe qu'indiquee) 
•O* document se referant a une divulgation oraJe. a un usage, a 

une exposition ou tous autres moyens 
■P* documenl publie avanl ta date de depot international, mais 

posterieurement a la date de priorrte revendKjuee 



•V document uiterieur publie apres la date de depot international ou la 
date de pnorite et n'appartenenant pas a l etat de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre le pnncipe 
ou la theorie constrtuant la base dc invention 

'X' document particuJierement pertinent: Tinven lion revendtquee ne peut 
etre consideree comme nouvelle ou comme imptiquant une acuvile 
inventive par rapport au document considere isoiemenl 

•V documenl particulierement pertinent; 1'inven lion revendiquee 
ne peul etre consideree comme impliquant une actrvite inventive 
lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres 
documenis de meme nature, certe combinaison etani evidente 
pour une personne du metier 

document qui tart pane ce ia meme tamilie de brevets 



Date a laqueHe ta recnercne interna ton ale a 6te effect rvement achevee 



6 avril 2001 



Date d'eapedition ou present rappon de recherche intemationate 



17/04/2001 



Nom et adresse postale de radministraUon chargee de la recherche iniernationale 
Office Europeen des Brevets, P.B. 58i 8 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
TeL 031 -70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax (+31-70) 340-3016 

Foonylai/»PCT/ISA^10(dou3ti4mat»uile)(juilto 1992) **" ~ 



Fonctionnaire autonse 



Iraegui Retolaza, E 



page 1 de 2 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 


Qemau Internationale No 

PCT/CA 00/01588 


c 


. (suite) DOCUMENTS CONSIDERES COM ME PERTINENTS 




c 


lategorie 8 ] i 


dentlfication des documents cites, svec.le cas echeant, I'lndiciUontfes passages pertinents n 


o. des revendications visees 




K.P 


WO 00 12574 A (DYNEON LLC) 

9 mars 2000 (2000-03-09) 

page 8, ligne 3 

page 8, ligne 27 

page 13, ligne 7 - ligne 9 

page 13, ligne 29 - ligne 30; tableau 2 


1-30 



PotmuUir. PCT/1SA/210 (suite ete to deui*m« teulle) <jutU«t 1982} 



page 2 de 2 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 

Renseignemefits r»t a uts aux m ombres de families be brevet* 



Dema» .ntef national© No 

PCT/CA 00/01588 



Document brevet cite 




Date de 


Membre(s) de la 




Datede 


au rapport de recherche 




publication 


famille de brevet(s) 




publication 


EP 0518073 A 






IT 


1247934 


R 
D 


UD-m-iyyo 








AT 


173277 


T 

1 


1 c«_i 1 1 nno 

l-iyy© 








r- a 

CA 


2068754 


A 
M 


io-n-iyyz 








CN 


1066661 


A 
M 


u^-i^-iyyz 








CS 


9201459 


A 


18-11-1992 








DE 


69227543 


D 


17-12-1998 








DE 


69227543 


T 
1 


06-05-1999 








ES 


2125872 


T 
I 


JO-03-1999 








IE 


921535 


A 

A 


1 O 11 i rt n o 

18-11-1992 








JP 


6122729 


A 


AC AC 1 rtrt 1 

06-05-1994 








MX 


9202217 


A 

A 


30-11-1992 








NO 


180492 


n 
D 


20-01-1997 








RU 


2070207 


c 


10-12-1996 








US 


5264509 


A 

A 


on i ^ i a a^ 

23-11-1993 








ZA 


9203434 


A 

A 


27-01-1993 


US 5001278 A 




19-03-1991 


DE 


3662142 


D 


30-03-1989 








EP 


0199138 


A 


29-10-1986 








JP 


1867882 


r 
t 


")C AO 1 A A A 

20-08-1994 








JP 


62012734 


A 


21-01-1987 








JP 


5063482 


B 


10-09-1993 








JP 


1939586 


C 


09-06-1995 






JP 


4217936 


A 


07-08-1992 




JP 


6060120 


B 


10-08-1994 






JP 


1992530 


C 


22-11-1995 








JP 


5230152 


A 


07-09-1993 








JP 


7002819 


B 


18-01-1995 


W0 0012574 A 




09-03-2000 


AUCUN 







Fofmubir* PCT/lSA/210 (wteu t amnios cte Of wets) (juitet 1962) 



THIS PAGE BLANK (USPTO) 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



THIS PAGE BLANK (USPTO) 



